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(54) Composition cosmetique ou dermatologique comprenant un poly mere filmogene, procede 
de maquillage et de traitement non therapeutique 



(57) La presente invention concern e une composi- 
tion susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses comprenant un syste- 
me polymerique apte & former un film ayant une durete 
inferieure k 50. 



^invention a egalement pour objet un procede de 
maquillage et de traitement non therapeutique de la 
peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses con- 
sister a appliquer sur celles-ci une composition selon 
I'invention. 
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Des ription 

La presents invention a trait a une composition notamment cosmetique susceptible d'etre appliquee sur la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en particulier un systeme polymerique et 
s peut etr utilises en tant que produit de maquillage. 

Les compositions a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, de type rouge a levres ou 
fond de teint, se presentent generalement sous forme de stick, de pate souple ou de pate coulee, et comprennent des 
corps gras tels que des huiles, des composes pateux et/ou des cires, et une phase particulate generalement composee 
de charges et de pigments. 

10 Ces compositions, iorsqu'elles sont appliquees sur ledit support, presentent toutefois I'inconvenient de transferer. On 
entend par la le fait que la composition est susceptible de se deposer, au moins en partie, sur certains supports avec 
lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vetement ou la peau. En se deposant, 
ladite composition laisse une trace sur ledit support. 

II s'en suit done une persistance mediocre de la composition sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, et 
is la necessite de renouveler regulierement son application. 

Par ailleurs, ('apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier peut 
'carter certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que certaines 
compositions avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds 
20 de teint; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges a levres; dans les plis de la paupiere, dans 
le cas des fards a paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, I'apparition de 
stries dans le maquillage, generees par les mouvements des paupieres. On a encore constate que les eye-liners 
pouvaient egalement couler. Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien evidem- 
ment eviter. 

- 25 Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux compositions cosmetiques, notam- 

ment de rouge a levres ou de fond de teint 'sans transfert'. Ainsi, il a ete envisage des compositions de rouge a levres 
'sans transfert' contenant de 1 a 70% en poids de resine liquide de silicone a motifs repetitifs silicates, de 10 a 98% 
en poids d'une huile de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toutefois, le film obtenu sur les levres apres 
evaporation de I'huile de silicone presente I'inconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de 

30 dessechement et de tiraillement). 

On connaTt egalement des rouges a levres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
comportant une chame esterifiee pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a levres presente 
notamment I'inconvenient de manquer de contort a I'application, en particulier d'etre trop sec. II subsiste done le besoin 
d'une composition cosmetique qui transfere peu ou pas du tout, e'est-a-dire d'une composition 'sans transfert 1 , tout en 

35 possedant de bonnes proprietes cosmetiques, et en particulier permettant I'obtention d'un film souple et homogene. 
La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, qui 
ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps. 

Ainsi, un objet de I'invention est une composition susceptible d'etre appliquee sur un support choisi parmi la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, notamment une composition de rouge a levres, comprenant un systeme 

40 polymerique comprenant un polymere radicalaire filmogene, ledit systeme polymerique ayant une temperature de 
transition vitreuse (Tg) inferieure ou egale a 10 °C et une temperature minimale de filmification (TMF) inferieure ou 
egale a 15 °C et ledit systeme polymerique etant apte a former un film ayant une durete inferieure ou egale a 50. 

Un autre objet de I'invention est une composition de rouge a levres contenant un systeme polymerique apte a 
former un film sur les levres et a suivre les mouvements desdites levres, ledit systeme polymerique comprenant un 

45 polymere filmogene radicalaire issu de la copolymerisation de monomeres methacrylates d'alkyle en C r C 8 , eventuel- 
lement associe%a I'acide acrylique, au styrene et a I'a-methyl styrene. 

Un autre objet de I'invention est un procede de maquillage ou de traitement non therapeutique d'un support choisi 
parmi la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, consistant a appliquer 
sur ledit support un systeme polymerique ou une composition le comprenant tel que defini precedemment. 

50 Un autre.objet est Putilisation pour la fabrication d'une composition destinee a traitertherapeutiquement la peau, les 
semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une com- 
position le comprenant. 

Un autre c£jejl est I'utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ 
ou les muqueuses dudit systeme polymerique pour diminuer le transfert et/ou la migration de ladite composition. 
55 On a constate qu la composition selon I'invention est facilement applicable et s'etale aisement et uniformement 

sur la peau, les semi-muqueuses et les muqueuses, en particulier sur les levres du visage. 

La composition selon I'invention trouve notamment une application particulierement interessante dans le domaine 
du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses. On entend notamment par mu- 
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queuse, la partie interne de la paupiere inferieure; parmi les semi-muqueuses, on entend plus particulierement les 
levres du visage. 

La composition selon I'invention permet I'obtention d'un film homogene, qui pr§sente un textur legere et reste 
confortable a porter tout au long de la journee. Le film est mou, souple, 6lastique et flexible sur la peau, tout en con- 
s servant une bonne cohesion ; il suit les mouvements du support sur lequ I i) est deposed sans se craqueler t/ou se 
decoller. II adhere notamment parfaitement sur les levres du visage. Ainsi, le film obtenu apres application de la com- 
position sur le support pr6sente une bonne tenue sur ce support. La composition selon I'invention convient egalement 
pour le maquillage du corps. La composition selon I'invention trouve une application toute particuliere dans le domaine 
des produits de maquillage des levres du visage, notamment en tant que rouge a levres. Elle trouve egalement une 
10 autre application avantageuse dans le domaine des eye-liners. D'autre part, le film obtenu peut §tre tres brillant, ou 
plus ou moins mat, selon la nature des constituants de la composition, d'ou une gamme plus etendue de produits de 
maquillage, brillants ou mats, au choix. 

La composition selon I'invention comprend done un systeme polymeYique qui comprend au moins un polymere 
filmogene synthetique de type radicalaire. 
is Par polymere radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymerisation de monomeres a insaturation notamment 
6thyl6nique, chaque monomere etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des polycondensats). 
Les polymeres de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, vinyliques, notam- 
ment des polymeres acryliques. 

Les polymeres vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de monomeres a insaturation ethyl§ntque ayant 
20 au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces monomeres acides. 

On utilise de preference des polymeres radicalaires anioniques, e'est-a-dire des monomeres ayant au moins un 
monomere a groupement acide. 

Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatures oc,p-ethyle- 
niques tels que I'acide acrylique, I'acide methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide itaconique, ainsi 
25 que I'acide 2-acrylamide 2-methyl propane sulfonique. On utilise de preference I'acide (meth)acrylique et I'acide cro- 
tonique, et plus preferentiellement I'acide (m6th)acrylique. 

Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters de I'acide (meth)acrylique (encore 
appele les (meth)acrylates), notamment des (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C1 -C20, de preference 
en C1-C8, des (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-C10, des (m6th)acrylates d'hydroxyalkyle, en par- 
30 ticulier d'hydroxyalkyle en C2-C6. 

Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le methacrylate d'ethyle, le methacrylate 
de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le methacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle. 
Parmi les (m6th)acry!ates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acrylate d'hydroxyethyle, I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le 
methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 2-hydroxypropyle. 
35 Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer Pacrylate de benzyle et I'acrylate de phenyle. 

Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sont les (meth)acrylates d'alkyle. 

Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre sort fluore, soit perfluore, e'est-a-dire qu'une 
partie ou la totality des atomes d'hydrogene du groupement alkyle sont substitues par des atomes de fluor. 

Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les (meth)acrylamides, et notamment les N- 
40 alkyl (m6th)acrylamides, en particulier d'alky I en C2-C12. Parmi les N-alkyl (meth)acrylamides, on peut citer le N-6thyl 
acrylamide, le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide. 

Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopolymerisation ou de la copolymerisation de mo- 
nomeres choisis parmi les esters vinyliques et les monomeres styreniques. En particulier, ces monomeres peuvent 
etre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux mentionnes prece- 
45 demment. 

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodecanoate de vinyle, le pivalate de vinyle, 
le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. 

Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene. 

La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout monomere connu de I'homme 
50 du metier dans les categories de monomeres acryliques et vinyliques. 

Selon I'invention, on utilise de preference comme polymere filmogene un copolymere choisi parmi les copolymeres 
acide (meth)acrylique/(m§th)acrylate, acide (meth)acrylique/(m6th)acrylate/ styrene, acide (meth)acry I ique/ styrene, 
acide (m6th)acrylique / a-methyl styrene ainsi que les copolymeres de (meth)acrylates. Preferentiellement, on utilise 
un copolymere issu de la copolymerisation de monomeres mefhacrylates d'alkyle en C 1 -C 8 , eventueilement associes 
55 a I'acide acrylique, au styren et a Tot-methyl styrene. 

Lorsque le polymer utilise selon I'invention comprend des monomeres porteur de goupement salifiable (par ex m- 
ple un groupe acide carboxylique), il peut etre neutralise, totalement ou en partie a I'aide d'un agent neutralisant (en 
Toccurrence une base pour neutraliser le groupem nt acid ) bien connu de I'homme du metier. La neutralisation peut, 
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en outre, favoriser la mise en dispersion, notamment dans I'eau, du polymere, voire meme stabiliser ladite dispersion: 
On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radi- 
calaires a I'interieur t/ou parti llement en surface, de particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le 
groupe constitue par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les polyeste ram ides et/ou les alkydes. Ces 

s polymer s sont generalement appeles polymer s hybrides. 

Avantageusement, le polymere filmogene radicalaire du systeme polymerique est present dans la composition 
selon I'invention soit sous forme solubilise (dissous), soit sous forme disperse, c'est-a-dire sous forme de dispersion 
de particules, notamment dans un milieu cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable. De preference,' le po- 
lymere filmogene radicalaire se presente sous forme de dispersion aqueuse de particules dudit polymere. 

10 La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut etre preparee par I'homme du 

metier sur base de ses connaissances generates. La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses selon 
la presente invention peut etre de I'ordre de 5-60% en poids, et de preference 30-40%, par rapport au poids total de 
la dispersion. 

La taille des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut etre comprise entre 1 0-500 nm, et est de preference 
is comprise entre 20 et 150 nm. 

Avantageusement, la durete du film obtenu apres application de la composition selon I'invention sur le support a 
traiter peut presenter une durete inferieure ou egale a environ 35, et de preference inferieure ou egale a environ 20. 
De facon preferee, la durete du film est superieure a 1 , et notamment superieure a environ 5. 

Preferentiellement, un film ayant une durete allant environ de 10 a 20, et notamment de 13 a 18, donne en particulier 
20 de tres bons resultats de tenue du film sur les supports definis precedemment, et en particulier sur les levres du visage. ) 
La durete du film est mesuree selon les conditions decrites avant les exemples. 

La temperature de transition vitreuse (Tg) du systeme polymerique selon I'invention est avantageusement infe- 
rieure ou egale a environ 0 °C, de preference inferieure ou egale a environ - 1 0 °C, preferentiellement encore inferieure 
ou egale a environ - 20 °C et de facon encore plus preferee inferieure ou egale a environ - 30 °C. 
25 La temperature minimale de filmification (TMF) du systeme polymerique selon I'invention est avantageusement 

inferieure ou egale a environ 12 °C, de preference inferieure ou egale a environ 8 °C, preferentiellement encore infe- 
rieure ou egale a 5 °C et de facon encore plus preferee inferieure ou egale a 2 °C. 

Des systemes polymeriques particulierement preferes sont ceux ayant les caracteristiques suivantes : 

30 - Tg allant de - 50 °C ) - 1 5 °C; TMF inferieure ou egale a 5 °C: durete inferieure ou egale a 25; 

Tg allant de - 50 °C a - 30 °C; TMF allant de - 5 °C a 5 °C; durete allant de 10 a 20, de preference 1 3 a 18; 
- Tg allant de 5 °C a 10 °C; TMF allant de 2 °C a 8 °C; durete allant de 3 a 10. 

L'application sur les levres d'une composition comprenant un tel systeme polymerique laisse un film qui presente une 
35 tres bonne tenue sur les levres. Le film suit bien le mouvement des levres sans se decoller ni craqueler. 

Selon un premier mode de realisation de la composition selon I'invention, le systeme polymerique consiste uni- 
quement en un ou plusieurs polymere(s) filmogene(s) radicalaire(s) ayant les caracteristiques telles que decrites pre- 
cedemment. 

Lorsque le polymere filmogene radicalaire ne permet pas d'obtenir seul un film ayant les caracteristiques men- . 

40 tionnees precedemment, il est possible d'ajouter un compose dont la fonction est de modifier les propriety du polymere 
filmogene pour obtenir le systeme polymerique souhaite. Aussi, selon un second mode de realisation de la composition 
selon I'invention, on peut ajouter au polymere filmogene radicalaire au moins un agent auxiliaire de filmification per- 
mettant d'obtenir un film ayant les caracteristiques telles que decrites precedemment. L'agent auxiliaire de filmification 
permet notamment d'obtenir un film mou, souple, qui suit le mouvement du support sur lequel le film est appliquer, 

45 notamment sur les levres. Dans ce cas, le systeme polymerique comprend un melange d'un ou plusieurs polymeres 
filmogenes radicalaires et d'au moins un agent auxiliaire de filmification. 

Un tel agent auxiliaire de filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier 
comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et etre notamment choisi parmi les agents plastifiants. 
En outre, lorsque le systeme polymerique selon I'invention comprend au moins une dispersion aqueuse de particules 

50 de polymere filmogene, l'agent auxiliaire de filmification peut aussi etre choisi parmi les agents de coalescence. Cet 
agent auxiliaire peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuellement se presenter sous forme de 
dispersion aqueuse. 

En particulier, on peut citer, seuls ou en melange, les plastifiants ou agents de coalescence usuels, tels que: 

55 - les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether, le diSthylene glycol methylether, le diethylene 
glycol butytether ou encore le diethylene glycol hexyl^ther, I'ethylene glycol ethyl 'ther, l'6thylene glycol butylether, 
I'ethylene glycol hexylether ; 
les esters d glycerol, 
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les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, le propylene glycol diac6tate, le 
dipropylen glycol butyiether, le tripropylene glycol butyiether, le propylen glycol m6thyiether, le dipropylene glycol 
ethyiether, le tripropylene glycol methylether et le di6thylene glycol methyiether, le propylene glycol butyiether, 
des esters d'acides notamment carboxyliques, tels que des citrates, des phtalates, des adipates, des carbonates, 
s des tartrates, des phosphat s, des sebacates, 

des derives oxy6thylen6s tels que les huiles oxyethylenees, notamment les huiles vegetales telles que I'huile de 
ricin; les huiles de silicone, 

des polymeres hydrosolubles ayant une temperature de transition vitreuse faible, inferieure a 25 °C, de preference 
inferieure a 15 °C. 

10 

La quantite d'agent auxiliaire de f ilmif ication peut etre choisie par Thomme du metier sur base de ses connaissances 
generates, de maniere a obtenir un systeme polymerique conduisant a un film ayant les proprietes m6caniques sou- 
haitees, tout en conservant a la composition des proprietes cosm£tiquement acceptables. 

Lorsque le polymere filmogene du systeme polymerique est une dispersion aqueuse de polymere 1 00 % acrylique, 
is c'est-a-dire ne comportant que des monomeres derivant de I'acide (m6th)acrylique ( ce qui comprend les esters et les 
amides) et ne comportant pas d'autres monomeres de type styr6nique ou esters vinyliques, la composition selon In- 
vention est formulee sans glycerine en tant qu'agent plastifiant dans un rapport pond6ral glycerine/ matiere seche de 
la dispersion de polymere acrylique egal a environ 4,17 %. 

La composition peut comprendre 1 -60 % en poids, de preference 5-40 % en poids de matiere seche de polymeres 
20 fi Imogen es, par rapport au poids total de la composition. 

Afin de realiser la presente invention, il est done necessaire que le systeme poly merique permette I'obtention d'un 
film sur le support sur lequel il est depose. 

D'autre part, dans un mode de realisation pretere, (edit systeme polymerique peut etre choisi de maniere a per- 
mettre I'obtention d'un film ayant 

25 

un module de Young interieur a environ 200 MPa, de preference inf6rieur a environ 1 00 MPa, et preterentiellement 

inf6rieur a 85 Mpa ; avantageusement le module de Young est superieur a 1 Mpa, et/ou 

une elongation superieure a environ 200 %, et, de maniere preferentielle, superieure a 300 %. 

30 Les methqdes de mesure d'eiongation et du module de Young (module d'eiasticite) sont decrites avant les exemples. 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrosoluble et/ou au moins un pigment, utilises 
de maniere usuelle dans le domaine de la cosmetique et du maquillage. Par pigments, il faut comprendre des particules 
blanches ou colorees, minerales ou organiques, insolubles dans le milieu, destinees a colorer et/ou opacifier la com- 
position. Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-20% en poids de la composition finale, 

35 et de preference a raison de 1 -5%. lis peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille usuelle ou 
nanometrique. On peut citer, parmi les pigments et nanopigments mineraux, les oxydes de titane, de zirconium ou de 
cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut 
citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium. Parmi les colorants hydrosolubles, 

v on peut citer les colorants usuels du domaine considere tels que le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert 

J 40 d'alizarine, le jaune de quinoieine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de 
rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

On peut egalement ajouter dans la composition selon I 1 invention tout additif connu tel que des agents epaississants, 
par exemple des argiles, des gommes, des silices, les derives cellulosiques, un polymere synthetique tel qu'un poly- 
mere acrylique ou un polymere associatif de type polyurethanne; une gomme naturelle telle que la gomme xanthane; 

45 des agents d'etalement; des cires; des dispersants; des conservateurs; des agents antimousses; des agents 
mouillants; des filtres UV; des parfums; des charges; des actifs cosmetiques ou pharmaceutiques; des hydratants; des 
vitamines et leurs derives; des matieres biologiques et leurs derives. Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir 
ce ou ces eventuels additifs et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition 
selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

50 La composition selon I'invention peut se presenter sous forme fluide, geiifiee, semi-solide, pate souple, voire solide 

telle que de stick ou baton. Dans le cas d'une formule non solide, la composition selon I'invention peut presenter une 
viscosite allant de 0,05 Pa.s a 20 Pa.s (50 cPs a 20000 cPs), et notamment de 0,05 Pa.s a 10 Pa.s, mesuree a 25 °C 
a I'aide d'un appareil Brookfield, mobile 4 LVT. 

Eile trouve en particulier une application en tant que produit de maquillage, notamment en tant que rouge a levres, 

55 fond de teint, fard a joues ou fard a paupieres, eye-liner ou encore produit de maquillage du corps du type tatouage 
provisoire ou semi-permanent. On peut egalement envisager une application dans le domaine des compositions de 
soin, notamment de soin des levres, des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermatologiques 
ou encore des compositions pharmaceutiques a appliquer sur la p au, les semi-muqu uses et/ou les muqueuses. 
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L'invention est illustre plus en detail dans les exempl s suivants. 
A/ Mesur de la durete 

La durete du film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66, ou la norme NF-T 30-016 (octobre 1981), a I'aide 
d'un pendule de Persoz. 

Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
24 heures, a 30°C et sous une humidite relative de 50%, on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns; 
on mesure alors sa durete a 30°C et 50% d'humtdite relative. 

B/ Mesure de I'elongation 

L'elongation du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 'Standard Test 
Method for Tensile Properties of Organic Coatings'. 

C/ Mesure du module de Young (ou module d'elasticite) 



Le module de Young (module d'elasticite) est mesure selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 
'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings'. 
20 Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
7 jours a 21 °C et sous une humidite relative de 50 %, on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns. 
Les echantillons mesures ont une largeur de 5 mm et une epaisseur de 100 microns. La distance entre les mors est 
de 25 mm. La Vitesse de traction est de 1000 mm par minute. 

25 Ex mple 1 : (comparatif) 

On a mesure et compare la tenue de films obtenus avec differentes dispersions aqueuse de resines acryliques 
auxquelles on a ajoute 2 % en poids de pigment par rapport au poids total de la dispersion. On a observe visuellement, 
le comportement du film applique sur les levres. 
30 L'etude a ete eff ectue avec 4 polymeres selon l'invention (P1 a P4) et 3 polymeres ne faisant pas partie de l'invention 
(P'a a P*c). 

On a obtenu les resultats suivants : 



35 



40 



45 



50 



55 



Polymere 


Tg (°C) 


TMF (°C) 


Durete 


Result at 


P1 


-34 


0 


15,4 


ne craquele pas 


P2 


8 


5 


6,8 


ne craquele pas 


P3 


0 


10 


33 


ne craquele pas 


P4 


-23 


<0 


19,8 


ne craquele pas 


P'a 


9 


<0 


79 


craquele rapidement 


P'b 


24 


14 


27,5 


craquele rapidement 


P'c 




20 


80,3 


craquele rapidement 


P1 : acrylique Neocryl A-1070 de ZENECA 
P2 : acrylique styrene Dow latex 432 de DOW CHEMICAL 
P3 : acrylique styrene Neocryl BT-62 de ZENECA 
P4 : acrylique Neocryl A-523 de ZENECA 
P'a : acrylique Neocryl A-1052 de ZENECA 
P'b : acrylique styrene Dow latex 424 de DOW CHEMICAL 
P'c : acrylique Neocryl BT-67 de ZENECA 



Les resultats obtenus montrent que seuls les polymeres selon ('invention, c'est-a-dire des polymeres ayant une 
Tg < 10 °C, une TMF <, 15 °C et une durete <, 50 presentent une bonne tenu sur les levres, le film etant souple, suit le 
mouvement des levres et est confortable a porter. En outre, le film depose sur les levres ne transfere pas. 
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Ex mpl 2 : b ^ 

On prepare une composition fluide a appliquer sur les levres ayant la composition suivante : 

5 - dispersion aqueuse de polymere acrylique/styren vendu sous la denomination DOW LATEX 432 par la societe 

DOW CHEMICAL 25 g MA 

- dispersion aqueuse de cire fluoree (MICRODISPERSION 411 de MICROPOWDERS) 5 g MA 

pigment 2 g 

glycerine 1 ,25 g 

10 - eau qsp 100g 

On applique cette composition sur les levres et on obtient un film souple, qui ne craquele pas et qui suit le mou- 
vement des levres sans se decoller. En outre, le film ne transfere pas. 

is Ex mple 3 : * \S 

On prepare un rouge a levres fluide ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polymere acrylique (NEOCRYL A-523 de la society ZENECA) 20 g MA 
?0 - microdispersion de cire fluoree (MICRODIPSERSION 411 de MICROPOWDERS) 2,5 g MA 

glycerine 1 ,875 g 

epaississant 0,5 g 

pigment 3 g 

eau qsp 100 g 

25 

La composition s'etale facilement sur les levres et laisse un film souple, qui ne craquele pas, confortable a porter, 
et qui ne transfere pas. 

Ex mple 4 : 

30 

On prepare un rouge a levres fluide ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polymere acrylique/styrene (NEOCRYL A-1052 de ZENECA) 20 g MA 

acetyltributyicitrate 2, 5 g 

35 - pigment 2 g 

glycerine 1 ,25 g 

eau qsp 1 00 g 

On obtient une composition facile a appliquer sur les levres. Le film obtenu ne trnansfere pas et presente une 
40 bonne tenue : ii ne craquele pas et suit le mouvement des levres. 



Revendications 

45 1 . Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, caracterisee par 
le fait qu'elle comprend un systeme polymerique comprenant un polymere radicalaire filmogene, ledit systeme 
polymerique ayant une temperature de transition vitreuse (Tg) inferieure ou egale a 10 °C, une temperature mi- 
nimale de filmification (TMF) inferieure ou egale a 15 °C, ledit systeme polymerique etant apte a former un film 
ayant une durete inf6rieure a 50. 

50 

2. Composition selon fa revendication 1 , caracterisee par le fait que la temperature de transition vitreuse est inf erieure 
ou 6gale a 0°C, et mieux interieure ou egale a - 20 °C. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e par le fait que la temperature minimale de filmification est 
55 inferieure ou egale a 8 °C, et mieux interieure ou egale a - 5 °C. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr§c6d nt s, caracterise par le fait que la durete du film 
est inferieure ou egale a 35, et de preferenc inferieure ou 6gal a 20. 
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5. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait que la dur te du film 
vade 10 a 20, et mieux va de 13 a 18. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le systeme po- 
lymerique a un temperature de transition vitreuse allant d - 50 °C a - 30 °C, une temperature minimale d 
filmification inferieure ou egale a 5°C et une durete inferieure ou egale a 25. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le systeme po- 
lymerique a une temperature de transition vitreuse allant de - 50 °C a - 15 °C, une temperature minimale de 
filmification allant de - 5°C a 5°C et une durete allant de 10 a 20. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 et 3 a 5, caracterisee par le fait que le systeme poly- 
merique a une temperature de transition vitreuse allant de 5 °C a 10 °C, une temperature minimale de filmification 
allant de 2°C a 8°C et une durete allant de 3 a 10. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
radicalaire est un polymere vinylique. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
radicalaire resulte de la polymerisation de monomeres choisis dans le groupe forme par les acides carboxyliques 
insaturesa,p-ethyleniques, les (meth)acrylates, les (meth)acry lam ides, les esters vinyliques, les monomeres sty- 
reniques. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
radicalaire est choisi dans le groupe des copolymeres forme par les copolymeres acide (meth)acrylique / (meth) 
acrylate, acide (meth)acrylique / (m<§th)acrylate / styrene, acide (meth)acrylique/ styrene, acide (meth)acrylique/ 
a-methyl styrene, les copolymeres de (meth)acrylates d'alkyles. 

12. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
radicalaire est un copolymere issu de la copolymerisation de monomeres methacrylates d'alkyle en C.,-C 8 , even- 
tuellement associes a Pacide acrylique, au styrene et a I'a-methyl styrene. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la composition 
est une composition cosmetique ou dermatologique. 

14. Composition de maquillage caracterisee par le fait que ia composition est conforme a I'une quelconque des re- 
vendications precedentes. 

15. Composition selon la revendication 14, caracterisee par le fait que la composition est une composition de rouge 
a levres, d'eyeliner, de fond de teint, de fard a paupieres, de fard a joue. 

16. Composition de rouge a levres ou de soin des levres, caracterisee par le fait que la composition est conforme a 
I'une quelconque des revendications precedentes. 

17. Composition de rouge a levres contenant un systeme polymerique apte a former un film sur les levres et a suivre 
les mouvenr^nts desdites levres, ledit systeme polymerique comprenant un polymere filmogene radicalaire issu 
de la copolymerisation de monomeres methacrylates d'alkyle en C r C 8 , eventuellement associes a i'acide acryli- 
que, au styrene et a I'a-methyl styrene. 

18. Composition de rouge a levres selon la revendication 17, caracterisee par le fait que les (meth)acrylates sont 
choisis parmi les (meth)acrylates d'alkyle, de preference d'alkyle en C1-C20. 

19. Composition de rouge a levres selon la revendication 18, caracterisee par le fait que les (meth)acrylates sont 
choisis parmi les (meth)acrylates d'alkyl en C1-C8. 

20. Composition de rouge a levres selon I'une des revendications 17 a 19, caracterisee par le fait que le systeme 
polymerique a une temperature de transition vitreuse inferieure ou egale a 10 °C, et mieux inferieure ou egale a 
0°C. 
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21. Composition de rouge a levres selon Tune quelconque des revendications 17 a 20, caracterise par le fait qu le 
film a une durete inferieure ou 6gale a 50, et mieux inferi ure ou egale a 35. 

22. Composition de rouge a levres selon Tune quelconque des revendications 1 7 a 21 , caracterisee par le fait que le 
systeme polymerique a une temperatur minimal de filmification inferi ur ou 6ga\ a 15 °C, et mieux infe.rieure 
ou egale a 8 °C. 

23. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
radicalaire est dissous. 

24. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 23, caracterisee par le fait que le polymere radicalaire 
est disperse. 

25. Composition selon la revendication 24, caracterisee par le fait que le polymere radicalaire est present sous forme 
is de particules en dispersion aqueuse. 

26. Composition selon la revendication 25, caracterisee par le fait que les particules de ladite dispersion aqueuse de 
polymere ont une taille allant 10 a 500 nm, et de presence de 20 a 150 nm. 

20 27. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le systeme po- 
lymerique consiste uniquement en un ou plusieurs polymere(s) radicalaire(s). 

28. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 26, caracterisee par le fait que le systeme polymerique 
comprend au moins un agent auxiliaire de filmification. 

25 

29. Composition selon la revendication 28, caracterisee par le fait que I'agent auxiliaire de filmification est un agent 
plastifiant. 

30. Composition selon la revendication 28 ou 29 caracterisee par le fait que I'agent auxiliaire de filmification est un 
30 agent de coalescence. 

31. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend 
une teneur en polymere filmogene radicalaire allant de 1 a 60 % en poids, de preference de 5 a 40% en poids de 
matiere seche , par rapport au poids total de la composition. 

35 

32. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le film a un 
module d'Young inferieur a 200 Mpa, et de preference inferieur a 100 MPa. 

33. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le film a une 
} 40 . elongation superieure a 200 %, et de preference superieure a 300 %. 

34. Procede de maquillage d'un support choisi dans le groupe forme par la peau, les semi-muqueuses et les muqueu- 
ses, caracterise par le fait que Ton applique sur ledit support, un systeme polymerique ou une composition com- 
prenant ledit systeme polymerique selon I'une quelconque des revendications precedentes. ; 

45 

35. Procede de traitement non therapeutique d'un support choisi dans le groupe forme par la peau, les semi-muqueu- 
ses et les muqueuses, caracterise par le fait que Ton applique sur ledit support, un systeme polymerique ou une 
composition comprenant ledit systeme polymerique selon I'une des revendications 1 a 33. 

50 36. Utilisation pour la fabrication d'une composition destinee a traiter therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses 
et/ou les muqueuses, dudit systeme polymerique ou d'une composition comprenant ledit systeme polymerique 
selon I'une des revendications 1 a 33. 

37. Utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueu- 
ses d'un systeme polymerique tel qu d6fini s Ion I'une quelconque d s r vendications 1 a 33, pour diminuer le 
transfert et/ou la migration de ladite composition. 
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